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Oberflachenbehandlung von Trpibladungspulver 



FUr bespnders hohe verlangte Leistung wird Nc-2?xeibladunge~ ^ 
pulver bekanntiich in Form von Sohtittpulver hergestellt fi tjobei 
as sich als erforderlica erweistp dieses Schttttpulver mit ©iaes 
Weichmacher,, beispielsweise Dibutylphthalatp Oder ©inem ander- 
weitigen tiberzugsmittel, bsispiels syrametri seller Diethyl- 
Biphenyl-Harnstpff , so su behandeln, daB die auBerste Schicht. 
der PulverkBmer rait dieseia T/eicfcmachar bst#. ttberzugsiaittel im- 
pragnie'rt ist» Mit dieser ais Phlegaatisierung bezeicaaeten 
MaBnahme wird zvaa eiaen besweekt, den ibibrand dee Pulvers in 
einem gewiesen Mafle au verlangsainen und ia der Folge davon den 
Verlauf des Pulverabbrandes in gewellter Weise zu b©ein£lussen e 
zum andereh^aioljl unter gleichzeitiger Zugab© von Poliennittel 
damit eine rt&glichst gute* Glattung der Pulverkprnoberflache be- 
wirkt warden* ao dafl eia mggliehst nones kubischee Gawicht, d.h, 
Sehtlttgewicht erzielt vird» Ein weiterer Zweck dieser Behandlung 
des Pulvers 1st *e» desaan Kaloriengehalt auf ein gewtinechtes 
MaB ssu reduzieren, 

Vorstehend ©rwShnte Pulverbehandluag erfolgt gewBhnlich in 
einer eogenannten Steiltrommel , wobel das in einem die nitro- 
cellulose nicht Ibsenden organiaehsn XsdsungSBittel wio £thyl«> 
elkohol gelds 4e Behandlungemtttel ©nter gleichBei tiger Zug&be 
von Graf it auf das Pulver. gegeben wird, bo dafi dieses nach er- 
folgter Bohandiung . an der Oberfl&che glatt poliert ist 0 

Wie die Erfahrung lehrt p bpwirkt die gesehildert© Behandlung 
jedooh in violen PSll©n 0 dafl der Aabrand dee Pulvers ia su 

. ' ^ • . ' A 

BA D ORIGINAL 



- 2 - 



1571218 



groBem Hafie ver25gert wird. Je grOBer die auf das Pulver auf- 
gebrachte Mengs dea Phlegmators 1st, dee to 1 anger' wird namlich 
die Zeit vom Augenblick der ZUndung des Ziindaataes bis sum tat- 
eachlichen Anbrand dee Pulvers , und zwar ble zur Oef ahr einer - 
zu groQen Zttndverzttgerung, d.h. einee Ztindvereugea, den ee Je- 
doch unbedingt zu Termeiden gilt* Dieaer Nachteil tritt am ao 
mehr in Erscheinung, je ileiner daa Texnftltnie ron Oberflaohe 
zu Masse des Pulverkorna iat. 

Sine weitere unangenehme Begleitereeheinung der. Tore tehend 
beschriebenen Behandlung ist darin zu sehen, daB der zur vea>- 
wendung komraende Graf it in manchen Fallen achlecht benetsbar 
1st, ec dafi sich Knttllchen bilden und in der 'Polge daron ein 
ungleichmafliges und daher unbefriedigendee Brgebnls dnetellt. 

Nun ist es bekannt, daB aich der Hachteil einer ew*gro8en ZUnd- 
verzbgerung vermeiden lafit, wenn den Pulver wanrend deeeen Be- - 
handlung Aluminium-Schliff Oder Magneeiumpulver zugegeben wird, 
denn diese Zustttz*. bewirken, daB die phlegmatisierte Oberflache 
der Pulverkbrner wieder .ztindwilliger wird. Mit demeelben Ziei 
wurde den Pulver wanrend dessen Behandlung bekanntermaBen auch 
echon Salpeter Oder ein anderer saueratoffabgebender Stoff zu- 
gegeben. 

Da bei den mit Phlegmatoren behandelten Schtlttpulvern zwecke 
Entfernung der Losungsmittelreste anachlieBend an die Behandlung 
aber notgedrungen eine Wasserung bei hohen Tempera turen vorge- 
nommen werden mufi, wirkt eieh die Anfttlligkeit Ton Aluminium 
bzw. Magnesium gegentlber Vasser aehr nachteilig auf die Stabili- 
tat des PulTers aus, w&hrend ein Zueats Ton Salpeter Oder anderen 
eauerstoffabgebenden wasserlBslichen Salzen duroh die W&sserung 
sogar gttnzlich hinfftllig wird. Sowohl die Zugabe Ton Aluminium- 
Sohliff bzw. Magnesiutupulver ale auch die Zugabe Ton Salpster 
Oder Shnlich wirkenden Stof/en erweiat aioh daher als unbe- 
friedigend. 
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Vorliegende Erf indung bezweckt, die erwShiifcen Nachteile zu be- 
aeitigen und durcn geeignete Zuaatze aowohl die Gefahr auezii- 
achalten, daB sich vahrend der Benandlung Grafit-KnBllchen bildes, 
alB auch die durcfe die Zugabe dea Phlegmatora verminderte Zttnd- 
willigkeit wieder zu erhShen. Bach dear Vorschlag der Erfindung 
wird die* dadurch erreichifc, dei I wahrend der Oberflaehenbehandlung 
dea Pulvera dieeem zusanmen xait dem PhiegmatiaierttngsmitteX aa- . 
brganieche Pigmente %rt.e Siaenoxyd, Molybdfinsulfid, fitandioxyd 
oder Zinkoxyd in einer dea gewUnachtea Grad der ZOndempfindlich- 
keit entaprechenden Menge* vorzugaweiae zwiachen 0,1 - 1,0 
bezogen auf daa Gewicht des Pulvera , sugegeben werden. 

Die unter den Handeiabezeichnungen Polierrot, Molykote, Titan- 
und ZinkweiS bekannten genannten Stoffe eigneh eich deehalb be- 
aondere vorteilhaf t/ veil aie inf olge ihrer guten Benetzbarkait 
auagezeichnete Poliermittel darBtellen und darttberhinaua In 
Miachung mit Grafit die aurfih den Phlegmatorauaat* verringert© 
ZUndwilligkeit dee Piilvera in angemeeaeher Weiae erhShen, so daS 
sich die" Zeit Von der ZUndung bia sum tataachlichen Anbrand dee 
Pulvera den Jeweiligen Erf orderniaeen gut anpaeaen Ififlt. SchXieS- 
iich haben diese Stofie auch den VorteiX, dafi eich mit ihrer. 
Hilfe die Feuchtigkeitaempfihdlichkeit dea Pulvera etwaa vermindert 

ZweckB Erzielung einer mCglichat gleichmaSigen Verteilung der 
Zusatze im Pulver wird in zweekmBBiger weiterer Auablldung dea 
erfindungagemaBen Verfahrena vbrgeachlagen, in ttbereinatimmung 
mit der an aich bekannten portionaweiaen Zugabe der Behandlunge- 
mittel einachlieBlich dee Grafita die Zugabe der mineraliachen 
Zueatze ebenfalle portienaweiae vorzunehmen. 
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Die vorteilhaften Auawirkungen der Zugabe der angegebenen 
mineralischen Zuaatze zum Pulver ergibt sich beiapielaweiae da- 
raus f dafl mit Nc-7-lochpulver, dafi mit 4 # Campf er und o,2 # 
Graf it oberf lachenbehandelt wurde, eine Geschoasgeschwindigkeit 
von 1 151 m/aec bei einen| f Gaadruck von 2 929 atm und einer 
SchuBentwicklungszeit von 2,9 Miliaekunden erreicht wurden, mit 
Nc-7-Lochpulver, daa mit 4 i> Campf er, 0,1 9$ Graf it und 1,0 ?6 
Titanweifl oberf Ifichenbehandelt wurden, dagegen eine * Geschossge- 
schwindigkeit von 1 167 m/8ec bei einem Gasdruck von 3 102 atm 
und einer SchuBentwicklung8zeit von nur 1 f 9 Millisekunden. 

Wie weitere Verauche gezeigt haben, wird eine wesentliche Ver- 
beaaerung auch achon mit geringerem TitanwelOzusatz erzielt. 

Die durch die Zugabe der mineraliechen Zusfttze verminderte 
Peuehtigkeitaempfindlichkeit dee Pulvera ergibt eioh daraue, 
dafl bei einer Lagerung in relativer Luf tf euchtigkeit von bei- 
apielaweiae 35 und 91 # ein Nc-7-Lochpulver, daa mit 6 J* 
Campf er und o,2 f* Graf it oberflftchenbehandelt wurde, einen 
Unterachied im HgO-^Gehalt von 1,02 ?C aufwiea, wUhrend daseelbe 
Nc-7-Lochpulver, daa mit 6 $ Campf er, 0,1 ?6 Graf it und f,0 ?C 
Titanweifl behandelt wurde, einen Unterachied im HgO-Gehait von 
nur 0,94 # aufwiea. 
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Patentansp. rUche : 



Verfahren zur Beeinflussung der Zttndempf indlichkeit von 
TreibladungsschUttpulver auf Basis Nitrocellulose, da- 
durch gekennzeichnet, dafl v&hrend der • Oberflachenbehand- 
lung dee Puivere diesem zusamroen mit deii Phlegmatisierungs- 
mitteln und dem Grafit anorganische Pigmente wie Eisen- 
oxyd ,- Molybdansulf id , Titandipxyd Oder Zinkoxyd in einer 
dem gewttnechten Grad der Zttndempf indlichkeit eritsprechenden 
Menge , vorzugeweise zwisehen 0,1 - 1,0 j> bezogen auf das 
Gewicht des Pulvers, zugegeben werden. 

Verfahren nach Anspruehl , dadurch gekennzeichnet, daB in 
ttbereinstimmung mit der an sich bekannten pertionsweisen 
Zugabe der Behandlungsaittel •inschlieBlioh des Graf its 
die Zugabe der minsraliechen ZusaVt*© ebenfalla. portions- 
weise erfolgt. 



Troisdorf, den 21. 7. 1966 
Kg/Hd. 
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